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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Riickgewinnung 
von linear en thermoplastisclien Polymeria at en, im besonde 
ren von Polyesterpolymerisaten aus Pdferesterf asern, ein- 
schliefilicli Ansammlungen von Polyestergarnen, y 3?ilmen, 
Fasern oder Faserflachengebilden (Stoff en) zur Herstel- 
lung neuer Polyesterf asern, Filme Oder anderer Produkte. 
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Im besonderen betrifft die Erf indung ein Verf ahren zur . 
Riickgewinnung von linear en Polyesterpolymerisaten durch 
Auf losen der Fasern, danach Abschrecken der Polyesterlo- 
sung, dadurcb Ausf alien und Ruckgewinnen der linear en Poly- 
esterpolymerisate zur Wiederverwendung, 

Es wurden bisher verschiedene Verf ahren zur Riickgewinnung 
thermoplastischer Polymer is ate, einschliefilich Polyester- 
polymerisaten, aus Abf allpolymerisaten beschrieben. Hierzu 
gehort die Auflosung des Polymerisats in verschiedenen lo- 
sungsmitteln, einschlieBlich Naphthalin, danach Ausf allung 
und Riickgewinnung des Polymerisats. Typische derartige Ver- 
f ahren sind in der U.S--Patentschrif t 2 762 788 beschrie- 
ben, wobei deren Ziel ist, den Polymerisatabbau zu vermei- 
den und/oder von dem verwendbaren Polymerisat das abgebaute 
Polymerisat und/oder Monomeren und Oligomeren als Verun- 
reinigungen ab zutr ennen . Diese Verf alar en war en langsam und 
teuer und nur fur die Laboratoriumsverwendung geeignet. 

Es ergibt sich daraus , daB ein zuf riedenstellendes , schnel- 
les und wirksames Verf ahren zur Riickgewinnung von Polyester- 
polymerisaten aus Polyesterpolymerisatf asern oder Stoff en 
einen bedeutenden Fortschritt darstellen wiirde. Es konnte 
dadurcb wesentlich der Hohmaterialbedarf fiir den Weltf aser- 
markt wesentlich. verringert werden. 

Die vorliegende Erfindung betrif ft demgemafi ein vollstandig 
neuartiges Verf ahren zur Polymer isatriickgewinnung. 
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Zusammengef aBt beinlialtet die Erf indung ein Verf abren zur 
Riickgewinnung von linearen Polyesterpolymerisaten aus Poly- 
esterf asern Oder Stoff en, wozu man 

(1) Polyesterf asern in einem nichtentpolymerisierenden 
Auflosungslosungsmittel fiir den Polyester, das carbo- 
cyclische Ringe in der Strukturf ormel des Losungsmittel- 
basismaterials aufweist, unter Bildnng einer Losung 
lost; ' 

(2) danach den Polyester durcli Abschreckeri der Losung aus- 
fallt und 

(3) den ausgef allten Polyester von dem Auf losungslosungs- 
mittel (und Abschreckmedium, soweit verwendet) abtrennt. 

Es 1st ein Vorteil dieser Erf indung, daB bevorzugte Losungs- 
mittelsysteme in wirksamer Weise und scbnell fiir das Wieder- 
gewinnungs verf aliren verwendet werden und daB die Entf ernung 
des Losungsmittels von dem wiedergewonnenen Polymer is at 
wesentlich vereinfacht ist. 

Die begleitende Zeichnung zeigt schematised als FlieBdia- 
gramm eine typische Anordnung nacli der vorliegenden Erf in- 
dung. 

Es wurde f estgestellt , daB Polyester in wirksamer Weise 
dadurch wiedergewonnen werden konnen, daB man eine Losung 
des Polyesters mit einem nichtentpolymerisierenden Auflo- 
sungslosungsmittel fiir den Polyester, das dadurch gekenn- 
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zeichnet 1st, daB es carbocyclische Ringe, vorzugsweise 1 
bis 3 carbocyclische Ringe, in der Strukturf orroel des Lo- 
sungsmittelbasismaterials enthalt, abschreckt. Die Losungs- 
mittelauswahl muB nach dieser Erfindung zwei Forderungen 
erf iillen. Die erste Forderung besteht darin, daB der Poly- 
ester nicbt wesentlich ent polymer is iert wird und die zweite, 
daB der Polyester scbnell und wirksam aus der Losung durcb 
Abschrecken wiedergewonnen werden kann» Losungsmittel mit 
1 bis 3 cyclischen Kernen sind dafiir bekannt, daB sie Poly- 
ester, einschlieBlich Polyathylenterephthalat , losen, aber 
es war bisher nicbt bekannt, daB solcbe Losungsmittel Poly- 
ester scbnell und in verwendbarer Form freisetzen, wenn sie 
einer Abschreckwirkung unterworfen werden. Beispiele.fiir 
Verbindungen, die diese Eigenscbaft aufweisen, sind Diphenyl, 
Dipbenylatber , Naphthalin, Methylnaphthalin, Benzophenon, 
Diphenylmethan , Acenaphthen, Phenanthren, para-Dicblorben- 
zol und dergleicben. Substituierte Naphthaline und Bipbenyle 
gehoren im besonderen zu dieser Gruppe* Die meisten Losungs- 
mittel dieser Art und ihre Gemiscbe losen Polyatbyl enter eph- 
tbalat beispielsweise bei Temperaturen von etwa 160 bis 
24-0°C in einer Menge von etwa 10 bis Polymerisat in Lo- 

sung. Wenn diese Losungen allmahlicb auf etwa 100°C gekiiblt 
werden, wird ein Polykondensat als amorphes Gel oder Paste 
ausgefallt. Wenn jedocb andererseits diese Polymerisatlo- 
sungen dem Scbockabscbrecken unterworfen werden, wird ein 
Xestes weiBes Pulver oder eine Ausflockung gebildet. 
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Unter einem "nichtentpolymerisierenden Auf losungslosungs- 
mittel fur den Polyester" ist irgendein Losungsmittel zu 
verstehen, das die Auflosung und schnelle Ausfallung von 
Polyestern mit hohem Molekiilargewicht (uber 10 000 bis 
20 000 Zahlehmittelwert des Molekulargewichts) ohne Verlust 
von mehr als etwa 15# des Molekulargewichts ermoglichen. 

Wahrend es auch andere Losungsmittel gibt, die den Polyester 
nicbt entpolymerisieren, wurde f estgestellt , daB solche Lo- 
sungsmittel, die carbocyclisohe Hinge, vorzugsweise 1 bis 3 
carbocyclische Ringe, enthalten, besonders wirksam sind, urn 
eine braucbbare Ausfallung scbnell zu erreichen. Naphthalin 
bat sicb fur die Durchfiihrung dieser Erfindung als besonders 
geeignet erwiesen, weil die Loslicbkeit des Polyesters in 
Naphthalin eine genaue Funktion der Temperatur ist und zwar 
von einer Loslicbkeit von 0 bei 170°C bis zu 55# Polyester- 
loslicbkeit bei 218°C (dem Siedepunkt des Naphthalins) reichfc 

Der Polyester, in Form von St off en oder Stoff ansammlungen, 
wird mit ausreichend Losungsmittel unter Auf losungsbedin- 
gungen fur die Polyesterf asern in Kontakt gebracbt. Zu Appa- 
raturen oder Vorrichtungen, die fur die Faserauf losung ver- 
wendet werden konnen, geboren Kessel oder Botticbe mit und 
ohne Ruhrwerk, die oben off en oder abgedeckt oder verscblos- 
sen fiir Druck oder Vakuum geeignet, sein konnen$ Waschma- 
schinen des Trommeltyps ; Zentrif ugenf ilter mit oder ohne 
Vorrichtungen fur losungsmittelspiilen oder kontinuierliches 
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oder diskontinui erliches Entf ernen von ungelosten Stoff- 
verunreinigungen; mit kontinuierlichen oder diskontinuier- 
lichen sich bewegenden Forderbandern, die durch die Losungs- 
mittelkontaktzonen lauf en; mit Schneckenf ordervorrichtungen 
und Losungsmittelspriihvorrichtungen. Natiirlich werden at- 
mospharisches Bedingungen bevorzugt» Warme und Ruhr en wer- 
den normalerweise erf orderlich sein. 

Wenn die Poly est erf as ern gelost sind kann die Losung, weim 
gewiinscht, filtriert werden, um ungeloste Verunreinigungen 
zu entf ernen • 

Das Abschrecken durch Zugabe wird dadurcb erreicht, daB man 
die Losung einem Abschreckmedium, vorzugsweise in Form einer 
Fliissigkeit unterwirft, die vorzugsweise ein Losungsmittel 
fur das primare Auf losxxngslosungsmittel ist. Beispielsweise 
kann eine Naphthalinlosung mit Dimethylf ormamids chock ab- 
geschreckt werden, wobei dieses Verf ahren den Vorteil hat, 
daB das Abscbrecklbsungsmittel die Temperatur des Naphtba- 
lins auf eine Temperatur sehken kann, wo es sich normaler- 
weise verfestigen wiirde, wobei das Abschrecklosungsmittel 
das Naphthalan in fliissiger Phase halt. Zu anderen geeig- 
neteh Abscbreckmedien, die Losungsmittel fur • Naphthalin 
sind, gehoren Ace ton, Dichlormethan, 1 .1-Trichlorathan, 
1.4-Dichlorbenzol, Benzol, 2-Butanon, Dichlormethan, Di- 
methylacetamid, Athanol, Methanol, Tetrachlormethan, Toluol, 
Trichlormethan, Xylol und geschmolzenes 1.4— Dichl or benzol. 
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Hatiirlicb wird im Palle von Napntnalin der Polyester aus 
der Losung bei boberen Temperaturen ausf alien als die, bei. 
denen das Napbtbalin sicb verf estigt und es kann demgemafi 
das Abscbrecken mit einem Nicbtlosungsmittel fur Napnthalin 
vorgenommen werden. Wasser wurde beispielsweise erfolgreicb 
als Abscbreckmaterial fur die Polyesterlosung verwendet. 
Naturlicb durf en das Auflosungslosungsmittel und das Ab- 
scbreckmedium in explosiver oder sons* gefabrlicber Weise 
nicnt miteinander reagieren. 

Das Abscnrecken kann erreicbt werden, wanrend man eine Poly- 
mer is at losung durcb ein Abscbreckmedium in Paden mit oder 
obne nacbf olgendes oder gleicnzeitiges Verstrecken ver- 
spinnt. Wenn das Abscbreckmedium eine Pliissigkeit ist, soll- 
te das Losungsmittel aus der Paser wanrend dem Faserbildungs- 
verf abren entf ernt werden. Wenn Pasern extrudiert werden in 
ein gasf ormiges Abscbreckmedium, das gegeniiber dem Polyester 
inert ist, wie beispielsweise Luft, Stiekstoff , Koblendioxid 
Dampf oder deren Gemiscbe, und das eine Temp eratur .aufweist, 
die nieder genug ist, urn die Ausfallung oder Koagulation des 
Polymerisats zu bewirken, kann das in dem Polymerisat ent- 
baltene Losungsmittel danacb durcb Extraktion mit einem ge- 
eigneten Losungsmittel fur das Losungsmittel, das ^edocb 
kein Losungsmittel fiir- den Polyester ist, entfernt werden. 
Zu geeigneten Extraktionslosungsmitteln genoren die bier 
bescbriebenen fliissigen Abschreckmedien. Ein Losungsver- 
spinnungsverf abren, bei dem die Polyesterlosung in Paden 
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versponnen und die Faden durch ein fliissiges Koagvil at ions- 
bad geleitet verden, das die voraus bezeichneten flussigen 
Abschreckmedien enthalt, ist besonders wiinschenswert. In 
solchen Verfahren kann das flussige Abschreckmedium die 
gleichzeitige Ausfallung des Polyesters aus der Losung, die 
Abtrennung des primaren Losungsmittels und irgendwelcher 
Farbstoff e von dem Polyester und die Koagulation der Poly- 
esterlosungsstrome in Fasern bewirken* 

Unter Bezugnahme auf die Zeichnung zeigt die Figur in einem 
FlieBdiagramm eine bevorzugte Ausf uhrungsf orm der Erfindung. 
Ein Polyesterabf allstoff 1, der Farbstoff e, Veredelungsma- 
terialien, Strickole, usw. und der Verunreinigungen in Form 
anderer Fasern, einschlieBlich Baumwolle, Rayon, Wolle, 
Nylon, Acrylen und dergleichen, Papier schnitzel oder Draht 
enthalt en kann, dient als Beschickung. Der Abf allstoff wird 
in eine Wasch-Losungsvorrichtung 2 gegeben, die eine Dreh- 
trockenschleudervorrichtung, vorzugsweise mit einem Draht- 
sieb zur Abdeckung iiber einer rotierbaren Trommel, um zu 
vermeiden, ...daB festes Material mit den Fliissigkeiten ab- 
gepumpt wird, ist, wobei die Maschine einer herkommlichen 
Wascbmaschine ahnlich oder mit dieser identiscb ist. Im 
Kreislauf gef uhrtes Naphthalin mit einer Temperatur von 
etwa 165°C wird von einer Flashvorrichtung fiir Abschreck- 
losungsmittel 11 in die Wasch-Losungsvorrichtung 2 gepumpt* 
Unter Ruhr en wird mehr als die Halfte der Farbe, Strickols, 
'des Veredelungsmaterials , usw. entf ernt und vorhandene 
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Feuchtigkeit in dem Polyester verdampft. Die Abfallstoff- 
bescbickung wird gescbleudert und das erschopfte Napbtba— 
lin uber die Flasbvorrichtung 3 im Kreislauf gefoibrt, um 
£ arbfreies Napbtbalin zur Wiederverwendung in der Auflo- 
sungsstufe zur Verfiigung zu baben. Farbrxickstande , perma- 
nence Pressharze, usw. werden verworfen. Das relativ farb- 
f reie Napbtbalin wird bei einer Temper atur von etwa 190 bis 
210°C in die Wascb-Losungsvorricbtung 2 im Kreislauf ge- 
fiihrt, wodurch eine sofortige Losung des Polyesters bewirkt 
wird* Die Losung des Polyesters in dem beiBen Naphtbalin 
wird aus der Wascb-Losungsvorricbtung 2 iiber ein in die 
Leitung eingebautes Filter 4- gepumpt, danacb in einer Z we i- 
f Ixissigkeitsdiise 5 mit dem Abscbreckmedium gemiscbt, das 
Dimetbylf ormamid (DMF) ist und als Niederscblag in den 
Auf scblammbebalter 6 getropft- Es Icann aber auch die Zwei- 
f lussigkeitsdiise 5 weggelassen werden und das Abscbreck- 
medium unmittelbar in den Auf scblammbebalter 6 eingepumpt 
werden, wabrend man die beifie Losung des Polyesters in 
Naphtbalin in den Auf scblammbehalter 6 einspruht. 

Der Wasch-Losungsbebalter 2 entbalt zu dies em Zeitpunkt 
nur festes Material, das nicbt in Losung gebracht wurde. 
Dazu konnen Papier, Metallspane bzw. -telle, Baumwoll-, Rayon- , 
Woll-, Nylon- oder Acrylfasern gehoren, die in dem Abfall- 
stoff vorbanden sind» Dieses Material entfemt man, bevor 
man weiteres Material in die Wascb-Losungsvorricntung 2 
einfubrt. 

-10- 
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Die Niedertemperatur-DMF-einspritzung bei der Zweif liissig- 
keitsdiise 5 bewirkt eine Scbock-Abscbreckwirkung und es 
wird dadurcb fein verteiltes Polyesterpulver ausgef all*, 
das eine Suspension in der Losung von DMF und Naphtbalin 
bildet. Etwas Farbriickstande werden ebenso in der Losung 
gelost. 

Die Polyesterauf scblammung wird dann einem diskontinuier- 
lich arbeitenden Zentrlf ugenf ilter 7 zugefuhrt, in dem 
wabrend dem ersten Zentrifugenzyklus ein Polyesterf ilter- 
kuchen gebildet wird. Die Auf scblammbescbickung wird dann 
unterbrocben und der Fxlterkucben mit Dichlormetban be- 
spriibt, um DMF, Napbtbalin und irgendwelcbe Farbriickstande 
zu entfernen. Der welSe Filterkucben wird dann in eine 
Trockentromiael 8 gegeben, wo er unter milden Warmebedin- 
gungen (etwa 40°C) unter Bildung eines kriimelabnlicben 
Polyestermaterials getrocknet wird. Die grundmolare Vis- 
kositat des Polyesterkriimelprodukts entspricbt der grund- 
molaren Viskositat der normalen Polyesterverspinnungsbe- 
schickung. In der Trockentrommel ist kein Wasser oder keine 
iuft vorbanden, wobei die Verdainpf ung des Dicblormethans 
eine eigene kontinuierlicbe inert e Gasspiilung bewirkt. 
Unter solchen Bedingungen kann dann das Material unmittel- 
bar von der Trockentrommel 8 iiber ein Entlastungsventxl 
einer Extrudiervorricbtung (nicht gezeigt) zugefiibrt und 
danacb in Faden versponnen werden. 

Neben der Flasbvorricbtung zur Farbentf ernung 5 konnen 
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Rxickgewinnungssysteme fur Naphthalin, Abschrecklosungs- 
mittel und Spiillosungsmittel als integrale Bestandteile 
vorgesehen werden, obgleich dies fiir diese Erfindung nicht 
wesentlich ist. Enthalten in dem Beschickungsmaterial zur 
Zentrifuge 7 ist das Naplithaliripolyester-Auflosungslosuiigs-- 
mittel, das DI^-Abschreckmedium und das Dichlormethan- 
Spullosungsmittel. Diese Kombination von Losungsmitteln 
wird von der Zentrifuge 7 zu einer Flashvorricht-ung fiir 
das Spiillosungsmittel 9 gef iihrt, wo Dichlormethan bei etwa 
40°C verdampft und dem Behalter fiir Spiillosungsmittel 10 
zur Wiederverwendung zugefiihrt wird. Die DMF/Naphthalin/ 
riickstandige Farbe enthaltende Losung wird von der Flash- 
vorrichtung fiir Spiillosungsmittel 9 zu der Flashvorrichtung 
fiir Abschrecklosungsmittel 11 gef iihrt f wo das DMP bei etwa 
155°G verdampft wird, urn es zum Abschrecken der Polyester/- 
Naphthalinldsung wiederzuverwenden. Der Riickstand aus der 
Flashvorrichtung fiir das Abschrecklosungsmitrfcel 11 wird der 
Was ch-Losungs vorrichtung 2 zur Verwendung in der voraus- 
gehenden Farbentf ernungsstuf e wieder zugefiihrt. Die Wasch- 
Losungsvorrichtung 2 und der Behalter fiir Spiillosungsmittel 
10 sind mit Kondensatoren 12 bzw. 13 ausgestattet , um tlber- 
kopfverluste zuriickzugewinnen. 

Ein Polyester wird def iniert als synthetisches lineares 
Polymerisat des Kondensationstyps, dessen wiederkehrende 
Einheiten die Estergruppe 
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entbalten, wobei diese Gruppen die integralen Glieder der 
linearen Polymerisatkette bilden. Polyester, die zur I>urcn- 
fiibrung dieser Erfindung geeignet sind, konnen solcbe sein, 
die von aromatiscben Dicarbonsauren, wie Terepbtbalsaure 
und Isopbtbalsaure, und Glykolen, wie iLtbylenglykol , Cyclo- 
nexandimetbanol und 1 ,4-Butandiol abstammen. Polyatbylen- 
terepbtbalat wird bei der Durcbf ubrung dieser Erfindung 
bevorzugt. Zu Polyestern, wie sie bier verwendet werden, 
geboren Miscbpolymerisate, die wiederkebrende Einbeiten 
von zwei oder menr unterscbiedlichen Arten entbalten, wie 
Copolyesteramid, vorausgesetzt daJ3 wenigstens 2/3 der wie- 
derkebrenden Einbeiten die oben definierten Esterbindungen 

O 

i q 

aufweist. Zu typiscben Beispielen geboren Poly- (atbyl en- 
ter epbtbal at) , Poly-(trimetbylenterepbtbalat) , Poly-(tetra- 
metbyl enter epbtbalat) , Poly-(atbylenisopbtbalat) , Poly- . 
( octametbylenterepbtbalat) ., Poly-(decametbylenterepbtbalat ). 
Poly-(pentametbylenisopbtbalat) , Poly-(tetrametbyleniso- 
pbtbalat) , Poly-(bexamethylenisopbtbalat) , Poly-(bexametby- 
lenadipat), Poly- (pent ametbylenadip at ) , Poly- (pent amethylen 
sebacat), Poly-(bexametbylensebacat) , Poly-(1 .4— cyclohexy- 
lenadipat), Poly-(1.4-cyclobexylensebacat) , Poly- (atbyl en- 
•terepbtbalat-co-sebacat) und Poly-( atbyl en-co-tetrametbylen 
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terephthalat) . 

Soweit nicht anders angegeben, dient die Bezeichnung 
"Polyesterf aser" , wie sie hier verwendet wird, der Be- 
schreibung des Ausgangsmaterials , das der Auflosung und 
Ruckgewinnung nach dieser Erfindung unterworfen wird, wozu 
Fasern, Paden, Einzelf adeii, Bander, Rohren, Pilme und ande- 
re lineare Pormen, sowie andere extrudierte oder gef ormte 
lineare Polyesterpolymerisate, wie Abf allklumpen von Spinn- 
maschinen, Polyesterf locken, geschmolzene Gegenstande wie 
Plaschen, Zahnrader oder andere feste Gegenstande (die 
unmittelbar verarbeitet werden konnen oder vor der Verar- 
beitung in Pellets oder Pulverf orm iiberfuhrt werden konnen. 
Es geboren hierzu Garne, 3?aden, Stoffe und andere Produkte, 
in die diese Pormen uberxiihrt werden konnen, sowie die iib- 
licben Verunreinigungen, die bei solcnen Produkten, ob sie 
neu oder alt sind, auftreten. 

Die nachfolgenden Beispiele erlautern die Erfindung. 
Beispiel 1 

Urn die Wirkung von Losungsmitteln des Naphthalintyps aur 
das Molekulargewicht aufzuzeigen, lost man eine Stoffprobe 
aus Polyathylenterephthalat mit einer 10#igen Polymerisat- 
konzentration in Naphthalan bei 210°C. Man halt die Bosung 
bei 110°C 2 Stunden unter Vakuum und erhalt ein feines 
weiBes Polyatbylenterephthalatpulver. Den Naphthalinriick- 
stand spiilt man mit 1.1.1-Tricnl.orathan aus. Die grund- 
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molare Viskositat des wiedergewonnenen Pulvers vergleiclit 
man mit der grundmolaren Viskositat der Ausgangsprobe* wo- 
bei die Ergebnisse in der nacbf olgenden Tabelle I angegeben 
sind: 

Tabelle I 

Grundmolare Viskositat Grundmolare Viskositat des 

der Ausgangsprobe wiedergrewonnenen Pulvers 

0,6031 0,6045 
0,614-5 0,6074 

Beispiel 2 

Man lost eine braune, im Handel erhaltliche doppelgestrick- 
te Polyester- (polyathylenterephtbalat)-Stoff probe zu einer 
10#igen Polymer is atkonzent rat ion in Napbthalin und gieBt 
die Losung (beiB) in einen liberscliuB von Dimetliylf ormamid 
bei 140°C, wodurch man eine verdiinnte Auf scblaramung des 
weifien Polyesters in einer gefarbten iosung erbalt. Man 
laBt die Auf s cblammung abkilhlen und f iltriert danach. Die 
Feststoff e spiilt man zweimal mit Dimethylf ormamid und dann 
mit Wasser. Nach Trocknen haben die kornigen Feststoff e 
eine weiBliche Farbe. Die Warme des Dimethylf ormamids in * 
diesem Beispiel wirkt of f ensicbtlicb der Abschreckwirkung 
entgegen* 

Beispiel 3 

Man gieBt die gleiche beiBe Polyesternaphtbalinlosung in 
einen tlberscbuB von Dimethylf ormamid bei Raumtemperatur, 
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filtriert dann und spiilt mit Dimethylf ormamid und Wasser. 
Nacb Trocknen erbalt man einen weiBen pulverf ormigen Fest* 
stoff • 

Beispiel 4 

Man erbalt aus einer 2Q#igen Losung des linearen Polyesters 
in Pbenantbren bei 210°C nacb Abschrecken in Aceton ein 
weiBes f lockenf ormiges Produkt mit einem Scbmelzpunkt bei 
250°C und einer grundmolaren Viskositat von 0,51 55* 

Beispiel 5 

Man erbalt aus einer 2Q#igen Losung des linearen Polyesters 
in Acenapbtben nach Abscbrecken in Aceton ein cremef arbiges 
f lockenf ormiges Produkt mit einem Scbmelzpunkt bei 254-°C 
und einer grundmolaren Viskositat von 0,5^1 8* Die Creme- 
f arbe 1st wabrscbeinlicb der braunen Parbe des Acenapbtbens 
vor dem Erbitzen zur Scbmelze zuzuscbreiben. 

Beispiel 6 

Zur Erlauterung der Bedeutung des Abscbreckens im Gegen- 
satz zu einem langsamen Ausf alien im Hinblick auf die Qua- 
lit at des Produkts lost man im Handel aufgekaufte gef arbte 
Polyesterlumpen mit einer 17,25#igen Polymer is atkonzent ra- 
tion in Napbtbalin. Die Halfte dieser I*osung gieBt man bei 
200°C unmittelbar in Aceton. Die andere Halfte kiihlt man 
langsam auf Raumtemperatur ab. Das langsam gekiiblte Ma- 
terial lief ert ein blaBblaues Pulver mit einer grundmolaren 
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Viskositat von 0,52 bis 0,54-. Das abgeschreckte Produkt 
ist ein f lockenf ormiges weiBes Produkt mit einer grund- 
molaren Viskositat von 0,52 bis 0,53* Of f ensichtlich 
schlieBt das langsame Kiihlen Farbstoff e in den Polyester- 
pulverpartikeln ein, 

tfie vorausgekend f estgestellt v ist Polyathylenterepbtlialat 
das bevorzugte Polymerisat. Es konnen jedoctt auch. Misch- 
polymerisate v sowie andere lineare und quasi-lineare Poly- 
merisate, wie nachfolgend ausgefuhrt, bearbeitet werden. 

Beispiel 7 

Eine braune, im Handel erhaltliche doppelt gestrickte Poly- 
(cyclohexandimetlianolterephtlialat) -Probe lost man mit einer 
10#igen Polymerisatkonzentrlation in Naphtbalin und gieBt 
die Losung heiB in einen ttberscliuB yon Dimetbylf ormamid 
bei Raumtemperatur, filtriert dann und spiilt mit Dimethyl - 
f ormamid und Wasser. Nach Trocknen erlialt ^man einen pulver- 
formigen weiBen Peststoff . 

Beispiel 8 

Eine 10#ige Probe von Poly- (butyl enter ephthalat) in Naph- 
thalin bei 210°C gieBt man unmittelbar in Aceton bei Raum- 
temperatur* Den Polyester gewinnt man als Pulver mit einem 
Sctunelzpunkt von 225°C.und einer grundmolaren Viskositat 
von 1 ,066O. 
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Zusammenf assend beinhaltet die vorliegende Erf indung ein 
V,erfaliren, bei dem man P o lyes t erf as em lost und f estes < 
linear es Polyesterpolymerisat zuruckgewinnt y um es zur 
Herstellung neuer linearer Polyesterprodukte, im besonderen 
zur Herstellung von Polyester fas em oder -faden zu verwen- 
den, wpzu man die Pasern in einem nicht ent polymer is ier en- 
den Auf losungslosungsmittel fur den Polyester, das carbo- 
cyclische Ringe in seiner Strukturf ormel aufweist, unter 
Auf losungsbedingungen fur das Polyesterpolymerisat lost * 
danach die Polyesterlosung abschreckt und den f esten Poly- 
ester aus der Losung abtrennt. 



-Patentanspriiche- 
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Patentanspriiche/ 

1. Verfahren zur Viedergewinnung von festem linear em 
Polyesterpolymerisat aus Polyesterf asern, d a d u r c b 
gekennz e i c li n e t , daB man 

(a) die Polyesterf asern in einem nichtdepolymerisierenden 
Losungsmittel fiir den Polyester so lost, daB eine Lo- 
sund gebildet wird, 

("b) die Losung unter solclien Bedingungen abschreckt, daB 
das Polyesterpolymerisat ausfallt, wobei das Losungs- 
mittel in der fliissigen Phase verbleibt und 

(c) das ausgefallte Polyesterpolymerisat aus dem niciitde- 
polymerisierenden Losungsmittel abtrennt. 

2. Verfahren gemaB Anspruch 1, dadurcb g e - 
kennz eichnet , daB das nichtdepolymerisieren- 
de Losungsmittel wenigstens einen carbocyclischen Ring in 
seiner Strukturf ormel aufweist. 

3* Verfahren gemaB Anspruch 1, d a d u r c h g e — 
k e n n z eichnet , daB man als Losungsmittel Di- 
phenyl, Diphenylatber , Naphthalin, Methylnaphthalin, Benzo- 
phenon, Diphenylmethan, Acenaphthen, Pbenantbren, para-Di- 
chlorbenzol, substitniertes Naphthalin und/oder substi- 
tuiertes Diphenyl verwendet. 
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4-. Verf ahren gemaB Anspruch 1, d a d u r c h g e - 
kennz e i chnet , daB man das Abschrecken durcli 
Verspinnen der Polyesterpolymerisatlosung in einem Ab- 
schreckmedium zu Faden durchf uhrt* 

5* Verf abren gemaB Anspruch 1, d a d u r c h g e - 
kennzeichnet 5 daB man als Abschreckmedium ein 
Gas verwendet. 

6. V erf ahren gemaB Anspruch *1, d a d u r c h g e - 
kennz ei c h n e t , daB man als Abschreckmedium eine 
Fliissigkeit verwendet. 

7* Verf ahren gemaB Anspruch -1 , d a d u r c h g e - 
k e n n z ei c h n e t 9 daB man als Iiosungsmittel Naph— 
thalin verwendet. 

8. Verf ahren zur Riickgewinnung von f est em linear em Poly- 
asterpolymerisat aus Polyesterf asern, d a d u r c h 
g e kennz eich.net , daB man 

(a) die Polyesterf asern in einem nicb"tdepolymerisier en- 
den Losungsmittel fiir den Polyester so lost, daB eine 
Losung gebildet wird t 

(b) die Losung mit einem fliissigen Abschreckmedium unter 
solchen Bedingungen abschreckt, daB der Polyester zur 
Ausf allung veranlaBt wird und das Losungsmittel und 
Abschreckmedium in der fliissigen Phase verbleibt und 
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(c) das ausgef allte Polyesterpolymerisat von dem Losungs- 
mittel und Abscbreckmedium abtrennt. 

9« Verfabren gemaB Ansprucb 8, dadurcb g e - 
kennzeicb.net , dafl das Losungsmittel fur den 
Polyester wenigstens einen carbocycliscben Ring in seiner 
Strukturf ormel aufweist. 

10. Verfabren gemaB Ansprucb 8, dadurcb g e - 
kennzeicbnet , daB das Losungsmittel fiir den 
Polyester 2 bis 3 carbocycliscbe Ringe in seiner Struktur 
f ormel aufweist. 

11. Verfabren gemaB Ansprucb 8, d'a d u r c b g e — 
kennzeich.net , daB das Losungsmittel fiir den 
Polyester Dipbenyl, Dipbenylatber, Napbtbalin, Metbylnapb 
tbalin, Benzopbenon, Dipbenylmetban, Acenapbtbalin, Pnen- 
anthren, para-Dicblorbenzol, substituiertes Napbtbalin 
und/oder substituiertes Dipbenyl ist. 

12. Verfabren gemaB Ansprucb 8, dadurcb g e - 
k e n.n z ei c b ne t , daB das Losungsmittel fiir den 
Polyester Napbtbalin ist. 

13- Verfabren gemaB Ansprucb 8, dadurcb g e - 
kennzeicbnet , daB das Abscbreckmedium ein Lo- 
sungsmittel fiir das nicbtdepolymerisierende Losungsmittel 
fiir den Polyester ist. 
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14. Verf ahren gemaB Anspruch 8, dadurch g e - 
kennzeichnet , daB das Abschreckmedium ein 
Nichtlosungsmittel fur das nichtdepplymerisierende L6- 
sungsmittel fur den Polyester ist. 

15. Verf ahren gemaB Anspruch 8, dadurch g e - 
kennzeichnet 9 daB man als Abschreckmedxum 
Wasser, Dichlormethan, Dimethylf ormamid, 1.1.1-Trichlor- 
athan, Naphthalin, Aceton, Benzol, 2-Butanon, Dichlormethan, 
Dime thylacet amid, Athanol, Methanol, Tetrachlormethan, 
Toluol, 1-1.1-Trichlorathan, Trichlormethan, Xylol und/oder 
geschmolzenes 1.4— Dichlorbenzol verwendet. 

16. Verf ahren gemaB Anspruch 8, dadurch g e - 
kennzeichnet , daB man als Abschreckmedium 
Dimethylf ormamid verwendet. 

17* . Verf ahren gemaB Anspruch 8, dadurch g e - 
kennz eichnet , daB man als Abschreckmedium 
Wasser verwendet. 

.18. Verf ahren gemaB Anspruch 8, dadurch g e - 
kennzeichnet 9 daB man als Abschreckmedium 
Aceton verwendet. 

19* Verf ahren gemaB Anspruch 8, dadurch g e - 
kennzeichnet , daB das nichtdepolymerisieren- 
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de Losuhgsmittel fiir den Polyester und das Abschreckmedium 
das gleiche ist. 

20. Verfahren gemaB Anspruch 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Polyester Poly athyl en- 
ter ephthalat ist. 

21. Verfahren gemaB Anspruch 8, dadurch g e — 
kenrizeichnet , daB die Losung 10 "bis Poly- 
esterpolymerisat enthalt. 

22. Verfahren gemaB Anspruch 8, dadurch g e - 
kennzeichnet , daB der Polyester Poly-(cyclo- 
hexandimethanoltereplrfchalat) ist. 

2$. Verfahren gemaB Anspruch 8, dadurch g e - 
kennz eichnet , daB der Polyester Poly-(buty- 
lenterephthalat) ist. 

24. Verfahren gemaB Anspruch 8, dadurch g e - 
k e n.n z ei c h n e t f daB das Abschrecken in der Weisea 
erfolgt, daB man das Polyesterpolymerisat durch das Ab- 
schreckmedium in Faden verspinnt. 
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